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La priBente invention oonoeme un tftton dont la forme eat donnle par un 
ffel, obtenu k partir d-'un compoal qui ae ellifie dana de l-eau>ftang6e 
e'ventuellement aveo un aolvant organique. et qui contleat en mtee temps 
una substanoe i appliquer par lui, oette eubstanee itant eoluble ou 
pouvant 8tre mise en dispersion dans de I'eau milangfe ^ventuelleiuent 
aveo le solvant organique. 

Selon la. demand© de brevet anglaiee no. I.23O.884, un tel produit 
est utilise comme baton h ooller, dont la substance k appliquer est un 
adh^slf et pour la preparation duquel on utilise comme oompoa* qui.se 
g^lifie un sel aloalin ou ammonique d'un aoide earboxylique & 8 & 56 

atomes de oarbone. 

Or la prJsente invention a pour objet un bftton r^alie* h partir 
d'un compost nouveau et am^liorl, qui permet non seulement de fabriquer 
un baton i cqller, en utilisant un adhlsif oomme substance 8. appliquer 
par le baton, mais auasi de.fabriquer des bfttons h. iortra on & dessiner, 
des batons pour la reparation de la peinture murale, des bfttone dfodo- 
rants ou odorants ou des batons utilisables dans le seoteur des oosml- 
tiques, en utilisant par exemple des ooloranta et/ou pigments, pates de 
pigments, antiperspirants',. odorants etc. comme substances k appliquer 
par le. bftton. 

Le bftton selon la pr^sente invention se oaraotfcise en ce que le 
compose qui se g^Hfie est le produit de reaction a) d'un dilsooyanate 
aromatlque & 8 a 3O atomes de oarbone et b) d'un mono et/ou di-alcano- 
lamine k 2h Af, iitoraea de oarbone et en oe que le baton oontient 5 ^ 40?S 
en poids de compost g^lifie, 10 a 90ii4 en poids d'eau et de solvant or- 
ganique (eventuellement utilise), et 0,01 a 45?i en poids de substanoe 
k appliquer, tous les pouroentages en poids se rapportaat > la som- 
me des trois eomposanta aus-indiques. 

Par diisooyanate tiromfttiqiie est A oomprendre dans oe oadre un di- 
isooytuiate dont lea deux /^roupements oyanatea sont directement lies 
k un noyau aromatique. Des exemples appropri^s sont le toluine dii- 
sooyanate-2,4 et/ou le tolufene diieooyanate-2,6-, le naphtyXine dii- 
sooyanate -1 , 5, le diphenyl diisooyanate-4,4' ». le dime.thyl-3 , 3 ' diph<- 
nylmethane dii80cyanate-4,4', le dimethoxy-3,3' diphenyldiisocyanate- 
4,4', le diphenyl-3,3' diphenyldii3ocyanate-4,4' . le diphenylmethane 
dilsooyanate et le dinethyl-3 , 3 ' diphenyldiisocyanate-4,4' . 

Be preference on utilise un diisooyanate aromatiq,ue 8 fc 16 
atomes de oarbone, notamment le toluine dil80oyanate-2,4 et/ou le to*, 
luine diisooyan4te-2,6. 
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Comrae mano- ou di-Rlcanolamine on peut utiliser par exeraple la 
mono-^thanolamlne, la mono-lsopropanolamlne, la monopropanolamlne, 
la di^thanolaralne, la cyolohexyl^thanolamine et la oyclo-octyliflo- 
ppopaxiolamine. De prlf^renco, on utiliae vin mono ou dialcanolamine 
^ 2 Sl fl atomes de carbone, ^notamraent un mono-alcanolamine k 2 a 4 
atomes de oarbone telle que la inonp-6thanolamlne ou la mono-isopro- 
panolajnine, 

II va sane dire que des melanges d' isooyanates organiquea et/bu de 
mono ou dialcanolamines aont ^^galoment utillaables, 

Le rapport dans lequel on fait r^a^ir I'isocyanate et I'alca- 
nolamlne est choisi de pr^f^renoe de telle mani^re qu'au moins un 
et au maximum deux atomes d'hydrogfene actif de I'aloanolamine r^a- 
gissent avec un groupement isooyanatej tbutefois des rapports plus 
Clevis ou plus faibles sont 6galement utilisables. 
Si n^cessaire, on peut utiliser outre le(s) oompo8«(s) h g^lifier 
selon la pr^sente invention d'autree composes h. g^lifier. 

Pour la preparation du gel donnant la forme au bftton, le com- 
post ^ g^lifier est prlpar^ en g^n^ral in situ dans de I'eau m«lan- 
g^e ^ventuellement aveo un solrant organique. Blen que, pour des 
raiaons d'ordre 4oonomique, I'eau soit pr5ffoable comme agent de re- 
partition, on utilise dans U pratique de pr«irenoe un melange 
d*eau aveo un solvant organique. 

Bes exemples de tela solvants organiquee sont des aloools, par 
exemple le methanol, I'^thanol, I'ieopropanol, le n-butanol, le 
tert-butylalcool, 1» ^thylfene-glycol, le monopropylteefflyqol, le 
dipropyl^eglycol, le polaAhylbneglyool, le polypropylfeneglyool et 
le glycerol I et des c^tfenes, par exemple 1' acetone et le m^thyl- 
ethylc^tone. 

Dans la pratique, la composition du bftton sera ohoisfe en gSn4- 
ral de manifere h. obtenir une mati^re facile k fflrotter qui ne aoit 
pas trop dure ni trop tendre.. A cet effect le Wton selon la pre- 
sents invention contient en g^n^ral 5 a 40?t en polds de compost e^- 
lifi^i 10 ^ 90?i en poide d'eau et de solvant organique (^ventuelle- 
ment utilise) et 0.01 h 45>S en poids de substance k appliquer* 
De preference, les pourcentages eh poids de ces trois oomposante 
sont respeotivement de 10 h JO,, de 30 S 75 et de 0,05 * 50. Tous 
les pxiroentages en poids ont ^t^ calculus par rapport k la somme des 
trois composants sus-indiquds. 
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Pour un .Wton k utiliser comme b&ton k eoller, tout " adh^sif ap- 
proprii peut 6tre uiiilla^ comme substance L appliquer h. I'aide du 
baton, par exemple des polymferes d'aoryWde, ^rentuellement enaeB- • 
tie avec des K-alooylacrylamide3. dee sels d-aoide poXyaoryllque o« 
mithacryliaue, le polyac^tate de vinyle. des oopolym&res d.^thyltoe 
■ .t d-aeitate de Tinyle. I'aleool polyvlnyllquB. le poly(«ther de vi- 
nylmithyle). le polychloroprfehe. dea oopolymferee de styrene et de bu- 
tadiene, des eopplymires de butadiene et d'aerylonitri-le et le oa- 
outohouo natural • 

De pr^f^renoe, on utlliee de la polyvinylpyrrolidone d'un polds mo- 
lioulaire oomprls entre 25.000 et 400.000. Des mftangea d'adh^sifs 
sont «gale«ent utili.ables. De pr««renoe, le Mton k eoller selon la 
prrfsente Invention oontient 5^ 405^ en poids de compost gmfii, 10 6 
90}S d'eau et de soivant oreaniquo (grentuellement utilisO 3 i 45?6 
d'adhlslf, touB lea pourcentages en poids se rapportant k la somm. 
deB troiB composant. aus-lndlqu«s. Pour d'autres utilieatlons. !• bi- 
ton oontient d'autres composes dforits plus haut. ; 

Outre les eo-poeants de base, le bftton peut oontenlr d'autres 
substances, telles que des plastlfiants. agents hydro phile 9, agents 
pour renforoer l.e gel. par exemple le glyo^rol, le sorbitol, le man- 
nltol. le poly^thyUneglyool. le tri et t^tra-*thylfeneglyool, agents 
tenaio-aotlfsi odorantsj colorants et pigments. 

A I'alde du baton It collar selon la pr^sehte invsntion, il est 
possible d-appllquerla quantity disirie d'adhlsif sur le support 
et/ou l'obje.t It ooller. Comme support on peut utiliser par exemple 
du papier, du ouir. du bois, une feuille.de matltee plastiqu. ou «n 
tlssu. L'une. des surfaces & ooller doit de pr«flrenoe gtre poreus«. 
II n'est pas n.<ces8aire d'enduire los daux surfaces de colle. 
Onpeut faeilement eoller des objets. rfelisis k partir de matlferee 
files que le papier, par example dee photos et des notes, et dee feuilles 
de matlfer^s plaetlque. La couohe de colle est telle que I'objet col- 
1^ adhfere immldiatement apres mise en place, mala la &uxU de sioha- 
ge eet asaez lonpue pour pouvoir dSy.lacer encore cet objet. 

Les exemples auivants ont pour cbjet d'lllustrer la prisehte 
invention, sans, toutefois la limiter. La duret^ est mesur«e & I'al. 
de d'un pfefttrom&tre muni. d 'un point eau standard ASTM de 2,5 8 (voir 
la norme ASTK D 1321) charg^ d'un poids suppl^mentaire de 47,5 g. 
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La dur^e d'essai est de 5 seoondee. La duretl est exprimie on 
dixl^mes de mm de ppofondeur de pfe^tratlon du pointeau. 

Example 1 

A un ballon iBAXg4 muni d?un figitateup on ajoute suooeBalYoment 
13 g d'eau, 14. g de glycerol, 28 g d'^thanol et JO e de polyvinyl- 
pyrrolidone d'un poids mol^oulaire d'environ 4O.OOO. En agitant, on 
ajoute ensuite 6,8 g de mono-^thanolamide et on continue A agiter 
juaqu'li be qu^on obtl enne une masse homog^ne. Snsuite, on ajoute en- 
core, en agitant, 8,2 g de tolufene diisocyanate et on oont'inue h a- 
giter la masse obtenue pendant queiques minutes, Aprfes refroidisee- 
ment, on obtient un b4ton k ooller dont la duret^ est de 395» 

Exemple 2 

On r^p&te 1« exemple 1, en utilisant toutefoia 20 g d'eau, I5 g 
de glyo^rol', 20 g d'€thanol, 27,5 g de polyvinylpyrrolidone d'un 
poida mol4oulaire d' environ 40. 000 , 8,0 g de mono-lthanolamine et 
9,5 de toluene diisooyanatia. La duret^ du bftton h ooller eat de 247- 

Exemple 5 

On r^p^te I'exemple 2, en utiliaaiit toutefoia 6,1 g d'laoppopa- 
nolamine et 11,4 g de. diph^nylmrthane diisooyanate induatriol (mia 
en vente sous le nom oomnterotal Deamodur YL), La^duretl du bAtozl & 
ooller est de 48» 

Bxemplea 4-7 

On r^p^te l' exemple 1, en utiliaant toutefoia lea oompos^a men- 
tionnia au tableau 1 dans lea pouroentages en poids indiqu^s. La du- 
ret4 des batons A ooller est ^gal'ament mentionn^e 



Composes 


Sxemple 4 ' 


Exeoiple 5 


Exemple 6 


Bxemple ^ 


Eau 


41,4 


45,4 


42,0 


40,6 


Ethanol 


9,4 


.6,2 


. 6,0 


5,9 


Uonopropyl^neglycol 


^15,0 


12,4 


12,0 


11,6 


Polyvinylpyrrolidone 


20,0 


20,0 


20,0 


20,0 


|Mono-^thanolamine 


7,4 


8,2 


9,1 


10,0 


•Tolu^Ka diisooyanate 


8,8 


•9,8 


10,9 


12,0 


Jhiret^ 


I 25.1 


117 


77 


14 
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D'uae mwiiire analogue h. oelle indiqu^e ^ l»exemple 1, on fa- 
brique un bAton colorant pour ^crire ou de s 3 iner en n 41 t'-nge ant les 
conin08i«s Mautionm^o ci-aprfes dans les pourcenta;?e9 en poids indlqu^a. 



40 
15 
20 



Eau 

i-^thanol 

Aloool polyvinylique 
Tiati^re colorante soluble dans I'eau 
(bleu Supracfene PPR) 5 
Mono-^thanolamlne 9f1 . . 

Tolu&ne dilsocyanate * 10t9 

Exempje 9 

D»une manifere analo^rae k celle de 1 « exemple 1 , on fabriqiie un 
bftton colorant pour utilisation dar.s le nectour de Ifi. neinture pro- 
fe3flioii..i?lli» o.J du brlcolu.-e, en in^langeant les compoe^s mentionn^s 
oi-aprfefl dans les pourcentagea indiqu^s. 



Eau 

Kthanol 



30 
5 



Monopropylbnefflyool 15 
P&te colorante de pigment 



20 



Dispersion de polyao^tate de vinyle 10 



Mono-^thanolamine 
Tolubne dilsocyanate 



7,8 
10,6 



Exemple 10 

U'une raani^jre analo/rue h oelle de 1^ exemple 1, on fabrique un ba- 
ton ddodorant, en m^langeant les composes mentionn^a ci-apr&s dans lea 
pouroenta/tea en poidy indiqu^a. 

Ol^ate de poly^thylfene^lycol 4 

Ether inono-^thylique de di^thylfeneglycol 5 / . 

Propylene-glycol 20 

Sthanol . 5 . 

Sau ' . .. • . . . 4 

Triohlorooarbanilide 0,1 

Huile parfun 0,9 

Mono-^thanolamine .6,25 

Tolubne diisocyanate 11f75 - 
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BCTHNDICaTIONS 

1. BAton dont la forme est donn^e par un gel, obtenu & partir d'un 
compost qui se g^lifie dana de 1» eau mllang^e ^ventuellement aveo 
un solvant organique, at qui oont lent en mftme temps una substanoe 
h appliquer par lui, oette substance ^tant soluble ou pouvant 8tre 
mise en dispersion dans de l»eau m^langle ^ventuellement avec le 
solvant organique, caract^ris^ en ce que le compos! qui se ff^li- 
fie est le produit de reaction a) d'un diisocyanate aromatique h 
8 a 36 atomes de carbone et b) d'un mono et/ou di-alcanolamina^ 
2 6 16 atomes de carbone et en ce que le bftton oontient 5 ^ AOjt» 
en poids de compos! g^lifi^, lO.a 90/J en poida d'eau et de sol- 
vant organique (!ventuellement utilisi) et 0,01 a 45/« en poids de 
substance k appliquer, tous les pourcentagea en poids se rappor- 
tant h la somme des trois composants sus-indiquis. . 
2. Bftton selon la revendication 1, caraot!ria« en ce qua le compos! 
qui se gllifie eat .le produit de reaction d'W diisoayariate aro- 
matique k eh 16 atomes de carbone et de la inono-alcanol amine et/ 
ou de la di-alcanolamine. 
5. Bftton selon la revendication 2, oaract^ris^ en oe que le . compos! 
qui se g!lifie est le produit de r!aotion du tuluSne diidooyana- 
te-2,4 et/ou 2,6 et de la mono-aloanolamine et/ou de la di-alba- 
nolamine* 

4. Baton selon l»une des revendioations 1 a 3, caract!ris5 en ce que 
le compos! qui se g!lifie est le produit de r!action du diisocyana 
te aromatique et d«une mono-aloanolamine et/ou de la. dl-alcanola- 
mine It 2 Q. atomes de carbone. 

5. Baton selon I'une des revendioations 1 A 4f caract!risiS en oe que 
le compos! qui se g!lifie est le produit de r!action du diisooya- 
nate aromatique et d'une 'mono-aloanolamine & 2a 4 atomea de car- 
bone, 

6. Baton selon la revendication 5f caract!ristf en ce que la mono-al- 
canolamine utilis!eest la mono .-!thanol amine, 

7. Baton selon la revendication 5f caract!ris^ en ce que la mono-.al- 
canolamine utilis!e est la monc-isopropanolamine. 

8. Baton selon I'une des revendioations 1 a. 7, caract!ris^ en ce que 
le baton contient 10 a 30:^ en poids de compos! g!lifi!, 50 a 755^. 
d^eau et de solvant prganique (!ventuellement utilia!) et 0,05 a 
305.1 de substance k appliquer, tous lea pourcentdges en poids se 
rapportant k la somme des trois oomposants sus-indiqu^s.. 
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9. Bfiton selon l*une des revendioations 1 a 8, oaraot^rlsf en ce • 
que le bftton confient un adh^sif comme subetanoe h appliquer. - 

10. BAton h collar selon 1r revendloation 9, oaractfoia* en ee que 
lo ;^'lton contiPiit 5 a 40^^ en polds de compost ^^lifi^, 10 h ')(y/j 
on polda d'eau et de solvant organique (^ventuellement utilise) 

5. et 3 a 45jS en poids d^adh^sif, tous les pourcentages se rappor- 

tant & la sonme des trols composants sas-indlqu^s* 

11. B&ton aelon l*une dea revendioations 1 & 8, oaraot^ris^ an ce 
que l.e bftton oontient un pigment et/ou un oolorant oomme sub- 
stance k appliquer. 

10, 12. BAton aelon l»une des revendioations 1 a 8, oaraot^risi en ce 

que le bftton oontient un antiperspirant oomme Bubstance k appli- 
quer. 

13^ Bftton selon I'une des revendioations 1 & 8, oaraotfcia* en ce que 
le bftton oontient un odorant oomme substance k appliquer. 



